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= (54) Title: OPTICAL DATA MEMORIES COMPRISING COBALT PHTALOCYANIN WITH AN AXIAL SUBSTTTUENT AND 
= AXIAL LIGAND IN AN INFORMATION PHOTOINSCRIBTIBLE LAYER 

^ (54) Bezeichnung: OPTISCHE DATENSPEICHER ENTHALTEND EIN COLBALT- PHTHALOCYANIN MTT EINEM AXIA- 
LEN SUBSTITUENTEN UND EINEM AXIALEN LIGANDEN IN DER MTT LIGHT BESCHREIBBAREN INFORMATIONS- 
fT) SCHICHT 
IT) 

(57) Abstract: The invention relates to optical data media which contain at least one light-adsoibing component in the fomi of a 
Co (m) phalocyanin in the information layer thereof. The metallic centre of Co has an axial substituent Ri and an axial ligand R^ 
provided with a co-ordination bond. R} is CN. SCN, halogen, inter linea CI. Br or F. alkoxy, aryloxy, arythio or alkylthio, and R^ is 
not a hgand or is an eventually substituted amine, water, alcohol. HjS thioalcohol or isonitrile. 



^ (57) Zusammenfassung: Optische Datentrager, die in ihrer Informationsschicht wenigstens eine lichtabsorbierende Verbindung 
enthalten die ein Co(ni)-Phthalocyanin ist, wobei das Co-Metallzentmm einen axialen Substituenten R^ und einen axialen koordi- 
O nativ gebundenen UgMiden R^ trSgt, wobei R^ fiir CN. SCN. Halogen, insbesondere CI, Br oder F, Alkoxy, Aryloxy, Arylthio oder 
^ Allqrlthio steht, und R^ fiir keinen Liganden oder fiir gegebenenfalls substituieites Amin. Wasser. Alkohol, H2S. Thioalkohol oder 
^ fiir ein Isonitril steht. 
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OPTISCHE DATENSPEICHER ENTHALTEND EIN COLBALT-PHTHALOCYANIN MIT EINEM AXIALEN 
SUBSTITUENTEN UND EINEM AXIALEN LIGANDEN IN DER MIT LIGHT BESCHREIBBAREN 

INFORMATIONSSCHICHT 

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von axial substituiertem Co-Phthalocyanin als 
lichtabsorbierende Verbindung in der mit Licht beschreibbaren Laformationsschicht von eimnal 
5 beschreibbarra optischai Datentragem, optische Datentrager sowie ein Verfahren zu ihrer Her- 
stellung. 

• Die einmal beschreibbare Compact Disk (QD-R) erlebt in letzter Zeit ein enormes Mengen- 
wachstum. Dabei stellt die lichtabsorbierende Verbindxmg der Infoimationsschicht eine wesmt- 
liche Komponente des optischen Datentragers dar, an die entsprechrad hohe und vielfaltige An- 
10 fordenmgen gestellt werden. Entsprechend- aufwendig gestaltet sich nicht sdten die Herstellung 
solcher Verbindungen (vgl. WO-A.02/080162). 

Aufgabe der Erfindung ist deiimach die Bereitstellung von weiteren lichtabsorbiereriden Ver- 
bindungen fur CD-R-Formate, insbesondere solche die moglichst Skologisch unbedenklich sind 
und einfach zu synthetisieren sind und die die hohen Anforderungen (wie Lichtstabilitat, gunstiges 
15 Signal-Rausch-Verhaltnis, hohe Schreibempfindlichkeit, schadigungsfreies Aufbringen auf das 
Substratmaterial, u.a.) ftir die Verwendung als lichtabsorbierende Verbindung in der Informations- 
schicht eines . einmal beschreibbaren optischen Datentragers (vomehmlich CD-R) erfflllen. 

Uberraschenderweise wurde gefunden, dass Co-Phthalocyanine mit einem axialen Substituenten 
und einem axialen koordinativ gebuhdenen Liganden fur den genannten Zweck gut geeignet sind. 

20 Die vorliegende &findxmg betrifft daher optische Datentrager, die in ihrer Informationsschicht 
wenigstens eine lichtabsorbierende Verbindung enthalten, die ein Co(III)-Phthalocyanin ist, wobei 
das Co-Metallzentrum einen axialen Substituenten r1 und einen axialen koordiniert gebundenen 
Liganden R^ tragt, wobei r1 ftir CN, SCN, Halogen, insbesondere CI, Br oder F, Alkoxy, Aryloxy, 
Arylthio oder Alkylthio steht, und R^ fur keinen Liganden oder fxir gegebenenfalls substituiertes 

25 Amin, Wasser, Alkohol, H2S, Thioalkohol oder fur ein Isonitril steht. 

Bevorzugt ist der optische Datentrager mit infirarotem Licht, vorzugsweise Laserlicht, insbe- 
sondere Licht mit einer WellenlSnge im Bereich von 750-800 nm, insbesondere 770-790 ma be- 
schreibbar und lesbar. 

Ebenfalls bevorzugt sind optische DatentrSger, enthaltend ein vorzugsweise transparaites, gege- 
30 benenfalls schon mit einer oder mehreren Reflektionsschichten beschichtetes Substrat, auf dessen 
Oberflache eine mit Licht beschreibbare Liformationsschicht, gegebenenfalls eine oder mehrere 



>CT7E 



WO 2004/046253 ^ PCT7EP2003/012280 

-2- 

Reflexionsschichten und gegebenenfalls eine Schutzschicht oder ein weiteres Substrat oder eine 
Abdeckschicht aufgebracht sind, der mit infirarotem Licht, vorzugsweise Laserlicht, besonders be- 
vorzugt Licht mit einer Wellenlange im Bereich von 750 - 800 mn, insbesondere 770 - 790 mn, 
beschrieben und gelesen werden kann, wobei die Informationsschicht eine lichtabsorbierende Ver- 
5 bindung und gegebenenfalls ein Bindemittel enthalt, dadurch gekennzeichnet, dass als lichtabsor- 
bierende Verbindung wenigstens ein Co(III)-Phthalocyanin verwendet wird, wobei das Co-' 
Metallzentrum einen axialen Substituenten und einen axialen koordinativ gebundenen 
Liganden tragt, wobei R^ fiir CN, SCN, Halogen, Alkoxy, Aryloxy Arylthio oder Alkylthio 
steht und R^ fur keinen Liganden oder fiir NR^ W^ OR* V\ SR^V^odCT fur ein Isonitril der 

o_© 

10 Formel IC=N — R steht, wobei die Substituenten die untenstehende Bedeutung besitzten. 

Bevorzugt wird als lichtabsorbierende Verbindung ein Co-Phthalocyanin der Formel (I) eingesetzt 



9oPc[R'] [R"] (I), 

w X y z 



worm 



CoPc fiir Kobalt-(III)-Phthalocyanin steht, wobei r1 ein axialer Substituent des Kobalts und R^ 
15 axialer, koordinativ gebundener Ligand des Kobalts ist, und die Reste R^ big R^ 

Substituenten des Phthalocyanins entsprechen, worin • 

R* fur CN, SCN, Halogen, Alkoxy, Aryloxy , Arylthio oder Alkylthio steht, 

R^ fiir keinen Liganden oder fur NR''R^'R*^ OR*°R", SR^^^'oder fiir ein Isonitril der Formel 
O © 

IC=N— R steht, 

20 

R^ R^, R^ und R^ unabhangig voneinander fur Halogen, Cyano, Nitro, Alkyl, Aryl, Alkylamino, 
Dialkylamino, Alkoxy, Alkylthio, Aryloxy, Arylthio, SO3H, SO2NRV, C02R^^, 
CONR^R^ NH-COR^^ oder einen Rest -<B)na-D stehen, 

B ein BrUckengUed aus der Gruppe darekte Bindung, CH2, CO, CH(Alkyl), C(Alkyl)2, NH, 
25 S, O Oder -CH=CH- bedeutet, wobei (B)^ eine cheniisch sinnvoUe Reihenfolge von 

BriickengUedem B bedeutet mit m = 1 bis 10, vorzugsweise ist m = 1, 2, 3 oder 4, 
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D fiir den monovalenten Rest eines Redoxsyst^ns der Formel 

X^"-^CH=CH^Y^ (Red) 



Oder 

X^ZZ^CH-CH^CIY— (Ox) 

5 Oder fiir einen Metallocenylrest oder Metallocenylcarbonylrest steht, wobei als Metall- 

zentrum Titan, Mangan, Eism, Ruthenium oder Osmium in Frage koinmt, 

Xl und X^ unabhangig voneinander fur NRTR", OR" oder SR" stehen, 

yl fiir NR*,0 Oder S steht, Y^fQrNR' steht, 

n . fur I bis 10 steht und 

10 R' und R" unabhangig voneinander fur Wasserstoff, Alkyl, Cycloalkyl, Aryl oder HetaryLstehen, 
Oder eine direkte Bindung oder eine Brucke zu einem . der C-Atome der 

-fCHrzCH-)^ bzw. =fCH— CH:^ Kettebilden, 

. w, X, y und z unabhangig voneinander fur 0 bis 4 stehen und w+x+y+z < 12 sind, 

R fiir Alkyl Oder Aiyl steht 

15 R^ und R^ unabhangig voneinander fur Wasserstofif, Alkyl, Aiyl oder R'' und R* gemeinsam mit 
dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen heterocyclischen 5-, 6- oder 7-gliedrigen* 
, Ring bUden, gegebencaofalls unter Beteiligung weiterer Heteroatome, insbesondere aus der 
Gruppe O, N und S, wobei NR'^R*, insbesondere fur PyrroKdino, Piperidino oder 
Morpholino stehen, 

20 R*° und R^^ unabhangig voneinander fur Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder R^° und R^^ gemeinsam mit 
dem O- oder S-Atom, an das sie gebunden sind, einen aromatischen, quasi-aromatischen, 
teil- Oder perhydrierten heterocyclischen 5-, 6- oder 7-gliedrigen Ring bilden, ge- 
gebenenfalls unter Beteiligung weiterer Heteroatome, insbesondere aus der Gruppe O, N 
und S, stehen 



25 R" fur Alkyl, Aryl, Hetaryl oder Wasserstoff steht, 



PCTVE 



WO 2004/046253 PCmP2003/012280 

-4- 

R", R*^ imd R^^ imabhangig voneinander fur Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Hetaryl oder NR^' R^^ R^^ 
fur einen aromatischen, quasi-aromatischen, teil- oder perhydrierten heterocyclischen 5-, 
6- oder 7-gliedrigen Ring stehen, gegebenenfalls unter Beteiligung weiterer Heteroatome, 
insbesondere aus der Gruppe O, N und S. 

5 Die Alkyl-, Alkmcy-, Aryl- und heterocyclischen Reste konnen gegebmenfalls weitere Reste wie 
Halogen, Hydroxy, Hydroxyalkyl, Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Nitro, Cyano, CO-NH2> 
Alkoxycarbonyl, Moipholino, Piperidino, Pyrrolidono, Trialkylsilyl oder Trialkylsiloxy tragen. 
Die Alkyl- und Alkoxyreste kSimen zusatzlich auch Aiylreste tragen und die Arylreste kSnnen ZU7 
satzlich auch Alkyl- oder Alkoxyreste tragen. Die Alkyl- und Alkoxyreste konnen gesattigt, unge- 
10 sattigt, geradkettig oder verzweigt sein konnen, die Alkylreste konnen teil- oder perhalogeniert 
sein, die Alkyl- und Alkoxyreste konnen ethoxyliert oder propoxyliert oder silyliert sein. Benach- 
barte Alkyl und/oder Alkoxyreste an Aryl- oder heterocyclischen Resten konnen gemeinsam eine 
drei- oder viergliedrige Bnicke ausbilden konnen. 

Bevorzugt sind Verbindungen der Formd (T), worin flir die Reste R^ bis R^ und R, R', R" und R^ 
15 bisR^^undR'^bisR'^ 

Substituenten mit der Bezeichnung „Alkyr* vorzugsweise Ci-Cie- Alkyl, insbesondere Ci-Ce-Alkyl 
bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, Brom, Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder 
Ci-Ce-Alkoxy substituiert sind; 

Substituenten mit der Bezeichnung „Alkoxy" vorzugsweise Ci-Cie-Alkoxy, insbesondere Ci-Ce- 
20 Alkoxy bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, Brom, Fluor, Hydroxy, Cyano 
und/oder Ci-Ce-Alkyl substituiert sind; 

Substituenten mit der Bezeichnung „Cycloalkyl" vorzoigsweise C4-C8-Cycloalkyl, insbesondere C5 
bis Ce-Cycloalkyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, Brora oder Fluor, 
Hydroxy, Cyano und/oder Ci-Ce- Alkyl substituiert sind. ' 

. 25 Substituenten mit der Bezeichnung „Alkenyr* vorzugsweise 'Ce-Cg-Alkrayl bedeuten, die gege- 
beuOTfalls durch Halogen^ wie Chlor, Brom oder Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder Ci-Ce-Alkyl 
substituiert sind, insbesondere bedeutet Alkenyl Allyl, 

Substitumten mit der Bedeutung , JHetaiyl" vorzugsweise flir heterocyclische Reste mit 5- bis 7- 
gUedrigen Ringen, die vorzugsweise Heteroatome aus der Gruppe N, S und/oder O enthalten und 
30 gegebenenfalls mit aromatischen Ringen anelUert sind od&r gegebenrafalls weitere Substituenten 
tragen beispielsweise Halogen, Hydroxy, Cyano und/oder Alkyl, wobei besonders bevorzugt sind: 
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Pyridyl, Furyl, Thienyl, Oxazolyl, Thiazolyl, Imidazolyl, Chinolyl, Benzoxazolyl, Benztiuazolyl 
und Benzimidazolyl, 

Substituenten mit der Bezeichnung „Aryl" vorzugsweise (VCio-Aiyl, insbesond^e Phenyl oder 
Naphthyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie F, CI, Hydroxy, Ci-Ce-Aliyl, Ci-Ce- 
5 Alkoxy, NO2 und/oder CN substituiert sind. 

.Bevorzugt werden Co-Phthalocyanine der Fonnel (I), worin 

fur CN, SCN, Chlor, Fluor, Brom, lod, Alkoxy oder Alkylthdo steht 

fflr keinen Liganden oder fOr NR"R^V^ OR*°R", SR^°R"oder fur ein Isonilril der Formel 

o e 

IC=N—R steht, 

10 • R fur Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, tert. Amyl, Hydroxy- 
ethyl, 3-Dimethylaininopropyl, S-Diethylaminopropyl, Phenyl, p-tert.-Butylphenyl, p-Methoxy- 
phenyl, Isopropylphenyl, Trifluormethylphenyl, Benzyl oder Naphthyl steht, 

R^ R"^, R^ und R^ unabhangig voneinander fiir Chlor, Fluor, Brom-, lod, Cyano, Nitro, Methyl, 
Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, tert. Amyl, Hydroxyethyl, 3- 

15 Dimethylaminopropyl, 3-Diethylaminopropyl, Phenyl, p-tert.-Butylphenyl, p-Methoxy- 

phenyl, Isopropylphenyl, Trifluormethylphenyl, Naphthyl, Methylamino, Ethylamino, Pro- 
pylamino, Isopropylamino, Butylamino, Isobutylamino, tert. Butylamino, Pentylamino, 
tert. Amylamino, Benzylamino, Methylphenylhexylamino, Hydroxyethylamino, Amino- 
propylamino, Aitiinoethylaniino, 3-Diniethylaniinopropylamino, 3-Diethylaminopropyl- 

20 amino, Diethylarainoethylamino, Dibutylaminopropylamino, Morpholinopropylamino, 

PipOTdinopropylamino, Pyrrolidinopropylamino, Pyrrolidonopropylamino, 3 -(Methyl- 
Hydroxyethylamino)propylamino, Methoxyethylamino, Ethoxyethylamino, Methoxy-' 
propylamino, Ethoxypropylamino, Methoxyethoxypropylamino, 3-(2-Efhylhexyloxy)- 
propylamino, Isopropyloxypropylamino, Dimethylanmio, Diethylamino, Diethanolamino, 

25 Dipropylamino, Diisopropylamino, Dibutylamino, Diisobutylamino, Di-tert. butylamino, 

Dipentylamino, Di-tert. amylamino, Bis(2-Efhylhexyl)ammo, Bis(aminopropyl)amino, 
Bis(aininoethyl)amino, Bis(3-Dimethyla33iinopropyl)amino, Bis(3-Diethylaminopropyl)- 
amino, Bis(Diethylan3dnoethyl)amino, Bis(dibutylan3inpropyl)an3ino, Di(moipholino- 
propyl)amino, Di(piperidinopropyl)amino, Di(pyrrolidinopropyl)amino, Di(pyrrolidono- 

30 propyl)amino, Bis(3-(Mefhyl-hydroxyetiiylamino)propyl)amino, Dimethoxyefhylamino, 

Diethoxyethylamino, Dimethoxypropylanaino, Diethoxypropylamino, Di(methoxyeth6xy- 
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ethyl)amino, Di(methoxyethoxypropyl)amino, Bis(3-(2-Ethylhexyloxy)propyl)amino, Di- 
(isopropyloxyisopropyl)ammo, Methoxy, Ethoxy, Propyloxy, Isopropyloxy, Butyloxy, 
Isobutyloxy, tert. Butyloxy, Pentyloxy, tert. Amyloxy, 3-(2,4-Diinethyl)-peiitoxy, Meth- 
oxyethoxy, Ethoxyethoxy, Methoxypropyloxy, Efhoxypropyloxy, Methoxyethoxypro- 
pyloxy, 3-(2-Ethylhexyloxy)propyloxy, Me&ylthio, Ethylfhio, Propylfhio, Isopropylthio, 
Butylthio, Isobutylthio, tert.-Butylthio, PentylthiOi tert.-Amylthio, Phenyl, Metiioxy- 
phenyl, Trifluormethylphenyl, Naphthyl, COaR^^ CONR^R^ MH-COR^^ SO3H, 
SO^NR'^R^ Oder fiir einen Rest der Fonnel 




worin 

♦-CgH^-O- . ^CH(CH3)0. 

— Jj — QC^H^ steht, 
O 

wobei der Stem (*) die Anknupfung mit dem 5-Ring anzeigt, 
M fur ein Mn Oder Fe steht, 

w, X, y und z uhabhSngig voneinander fur 0 bis 4 stehen und w+x+y+z < 1 2 sind, 

NR^R^ fur Amino, Methylamino, Ethylamino, Propylanaino, Isopropylainino, Bulylamino, Iso- 
butylamino, tert. Butylamino, .Penlylamino, tert. Amylamino, Benzylamino, Methyl- 
phenylhexylamino, 2-Efhyl-l-hexylainino, Hydroxyethylamino, Aminopropylamino, 
Aminoefhylamino, 3-Dimethylaminopropylainino, 3-Diethylaininopropylamino, Mor- 
pholinopropylamino, Piperidinopropylamino, Pyrrolidinopropylamino, PyrrolidonopropyU 
amino, 3.(Methyl-Hydroxyethylamino)propylamino, Methoxyethylamiiio, Ethoxyethyl- 
amino, Mefhoxypropylamino, Elhoxypropylamrao, Methoxyefhoxypropylamino, 3-(2- 
Efliylhexyloxy)propylatnino, Isopropyloxyisopropylamino, Dimethylamino, Diefhylamino, 
Dipropylamino, Diisopropylamino, Dibulylamino, Diisobutylamino, Di-tert. butylamino, 
Dipenlylamino, Di-tert. Amylamino, Bis(2-Ethylhexyl)amino, Dihydroxyethylamino, Bis- 
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(ammopropyl)ainino, Bis(airdbaoethyl)aiimio, Bis(3-Dime1hylaminopropyl)ainino, Bis(3- 
Diethylaiiiinopropyl)ainmo, Di(niorpholinopropyl)ainino, Di(piperidiiiopropyl)ainino, Di- 
(pyrrolidinopropyl)ainino, Di(pyrroUdonopropyl)ainino, Bis(3-(Methyl-Hydroxyethyl- 
ainino)propyl)amino, Dimethoxyethylamino, Diethoxyethylamino, Dimethoxypropyl- 
amino, Diethoxypropylamino, Di(metlioxyethoxypropyl)anmio, Bis(3-(2-Ethylhexyloxy)- 
propyl)ammo, Di(isopropyloxyisopropyl)ainmo, Anilino, p-ToMdino, p-tert. Butylanilino, 
p-Anisidino, Isopropylanilino oder Naphthylamino stehen oder NR^R^ fur Pyrrolidino, 
Piperidino, Piperazino oder Morpholino stehen, 

R*^ fur Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert.-Butyl, Pentyl, tert.- 
Amyl, Phenyl, p-tert.-Bu1ylphenyl, p-Methoxyphenyl, Isopropylphenyl, p-Trifluormethyl- 
phenyl, Cyanophenyl, Naphthyl, 4-Pyridinyl, 2-Pyridinyl, 2-Chinolmyl, 2-PyTrolyl oder 2- 
Indolyl steht, 

j^i7g^i8g^i9 ^ Ammoniak, Methylamin, Ethylamin, Propylamin, Isopropylamin, Butylamin, Iso- 
butylamin, tert. Butylamin, Pentylamin, tert. Amylamin, Benzylamin, Methylphenylhexyl- 
amin, 2-Ethyl-l-hexylamin, Hydroxyethylamin, Aminopropylamin, Aminoethylamin, 3- 
Dimethylaminopropylamin, 3-Diethylaininopropylarnin, Morpholinopropylamin, Piperidi- 
nopropylamin, Pyrrolidinopropylamin, Pyrrolidonopropylamin, 3-(Methyl-Hydroxyethyl- 
amino)propylaniin, Methoxyethylamin, Ethoxyethylamino, Methoxypropylamin, Ethoxy- 
propylamin, Methoxyethoxypropylamin, 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin, Isopropyloxy- 
isopropylamin, Dimethylamin, Diethylamin, Dipropylamin, Diisopropylamin, Dibutyl- 
amin, Diisobutylamin, Di-tert. butylamin, Dipentylamin, Di-tert. Amylamin, Bis(2-Ethyl- 
hexyl)amin, Dihydroxyethylamm, Bis(aminopropyl)amin, Bis(aminoethyl)amin, Bis(3-.Di- 
methylaminopropyl)amin, Bis(3-Diethylaniinopropyl)amin, Di(morpholinopropyl)amin, 
Di(piperidinopropyl)amin, Di(pyrrohdinopropyl)aniin, Di(pyrrolidonopropyl)amin, Bis(3- 
(Methyl~Hydroxyethylamino)propyl)amin,.Dime1hoxyefhylamin, Diethoxyethylamin, Di- 
methoxypropylamin, Diethoxypropylamin, Di(methoxyethoxypropyl)amin, Bis(3-(2- 
Ethylhexyloxy)propyl)amino, Di(isopropyloxyisopropyl)amin, Trimethylamin, Triethyl- 
amin, Tripropylamin, Triisopropylamin, Tributylamin, Triisobutylamin, Tri-tert. butyl- 
amin, Tripehtylamin, Tri-tert. Amylamin, Tris(2-Ethylhexyl)amin, Trihydroxyethylamin, 
Tris(aminopropyl)amin, Tris(aminoethyl)aniin^ Tris(3-Dimefhylaniinopropyl)amin, Tris- 
(3-Diethylaminopropyl)amin, Tri(morpholinopropyl)amin, Tri(piperidinopropyl)amin, 
Tri(pyrrohdinopropyl)amin,Tri(pyrrolidonopropyl)amin, Tris(3-(Methyl-Hydroxy ethyl- 
amino)propyl)amin, Trimethoxyethylamin, Triethoxyethylamin, Trimethoxypropylamin, 
Triethoxypropylamin, Tri(methoxyethoxypropyl)amin, Tris(3-(2-Ettiylhexyloxy)propyl). 
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amin, Tri(isopropyloxyisopropyl)amin, Anilin, p-Tolixidin, p-tert. Butylanilin, p- Anisidin," 
Isopropylanilin, Naphtiiylamin Pyridin, Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, Triazin, Oxazin, 
Pyrrol, Pyrazol, Imidazol, Chinolin, Pyrrolidin, Piperidin,* Piperazin oder Morpholin 
steh«i, 

0R^°R" fiSr Wasser, Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol, Butanol, Isobutanol, tert. Butanol, 
Pentanol, tert. Amylalkohol, 3-(2,4-Diinethyl)-pentanol, Methoxyethanol, Ethoxyethanol, 
Methoxypropanol, Ethoxypropanol, Methoxyethoxypropanol, 3-(2-Ethylhexyloxy)- 
propanol, Diacetonalkohol, Phenol, Tetrahydrofuran, Furan oder Qxazol stehen 

SR^°R^^ fiir SchwefelwasserstofE; Metitiylfhiol, Ethylthiol, Propyllhiol, Isopropylfhiol, Butylthiol, 
Isobutylthiol, tert. Butylthiol, Paitylthiol, tert. Amylthiol, 3-(2,4.Dimethyl)-pentylthiol, 
Methoxye&ylthiol, Ethoxyethylfhiol, Methioxypropylthiol, Ethoxypropylthiol, Methoxy- 
ethoxypropylthiol, 3-(2-Ethylhexyloxy)propylthiol, Diacetonathiol, Thiophenol, Tetra- 
hydrothiofuran, Thiofuran oder Oxathiazol stehen 

wobei 

die Alkyl-, Alkoxy-, Aryl- und heterocyclischen Reste gegebenenfalls weitere Reste wie Alkyl, 
Halogen, Hydroxy, Hydroxyalkyl, Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Nitro, Cyano, CO-NH2, 
Alkoxy, Alkoxycarbonyl, Morpholino, Piperidino, Pyrrolidino, Trialkylsilyl, Trialkylsiloxy oder 
Phenyl tragen konnen, die Alkyl- und/oder Alkoxyreste gesattigt, ungesattigt, geradkettig oder 
verzweigt sein konnen, die Alkykeste teil- oder perhalogeniert sein konnen, die Alkyl- und/oder 
Alkoxyreste ethoxyliert oder propoxyliert oder silylieit sein konnen, baaachbarte Alkyl und/oder • 
Alkoxyreste an Aryl- oder heterocyclischen Resten gemeins'am. eine drei- oder viergliedrige 
Bnicke ausbilden konnen. 

Unter Redoxsystemen im Rahmen dieser Anmeldung werden insbesondere die in der Angew. 
Chem. 1978, S. 927 und in Topics of Current Chemistry, Vol. 92, S. 1 (1980), beschriebenen 
Redoxystemen verstanden. 

Bevorzugt sind p-Phenylendiamine, Phenothiazine, Dihydrophenazine, Bipyridinumsalze 
(Viologene), Chinodimethane. 

BevorzUgt sind dies Co-Phthalocyanine der Fonnel (I), worin die Summe aus w, x, y und z 
grSBer Null ist, vorzugsweise eine Zahl von 1 bis 12 bedeutet 
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Ganz besonders bevorzugt sind erfindungsgemalle Verbindungen der Fonnel la 
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f 

90 Pc(S02NRV)a (Halogen^ (Alkoxy)^ 

(la), 
worin 

Halogen fflr CMor, Brom oder Fluor steht, 

Alkoxy fiir Ci-Cg-AIkoxy steht, das gegebenenfalls substituiert ist, und a eine Zahl von 0 

bis 4, b eine. Zahl von 0 bis 10, c eine Zahl von 0 bis 8 bedeutet, wobei die Simune 
aus a, b und c < 12 ist und 

R , R*, und CoPc die obige Bedeutung besitzen. 

Die Erfindung betriffl weiterhin Verbindungen der Fonnel (la), worin die jeweiligen Substitxienten 
die oben angegebenen Bedeutungen besitzen. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Fonnel (la), das 
dadurch gekennzeichnet ist, dass man gegebenenfalls substituentes Co-Phthalocyanin oxidiert, an- 
schiieJJend mit KatCN, KatSCN, Kathalogenid, Katalkoxy oder Katalkyltiiio umsetzt und ge- 
gebenenfalls weiter mit NRl7Rl8Rii>^ OR^^^^ SR^°R^^oder einem Isonitril der Fonnel 

ICz=N— R bei einer Temperatur von SO-IOO'^C, insbesondere bei 40-70°C, umsetzt 

wobei 

R^^j R^^, R^^, R^°, R^^, und R die obige Bedeutung besitzen und 

Kat fur Lithiumkation, Natriumkation, Kaliumkation, Tetrabutylammoniumkation, Tetra- 
propylammoniumkation, Tetraethylammoniumkation, Tetramethylammoniumkation, 
Triethyloxoniumkation, . Triphenylcarbonikumkation, . ' ' Diphenyliodoniumkation, 
N-Ethylpyridiniumkation oder Ferrocenkation steht. 

Bevorzugt erfolgt die Einflihrung der axialen Substituenten unter oxidativen Bedingungen, z.B. 
Chlor Oder Luft, vorzugsweise Luft, im Falle von Luft in Gegenwart von iiberschussigem KatCN, 
KatSCN, Katalkoxy oder Katalkyllhio und die optionale Einflihrung der weiteren axialen 

Liganden mit NR17r18rw^ OR'V^ SR^*^"oder einem Isonitril der Fonnel IC=i?— R bei 
einer Temperatur von 20-80**C, insbesondere bei 40-60®C. 
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Die Erfindung betrifift weiterhin-Mischungen, enthaltend wenigstens 1-50 Gew.%, vomigsweise 
mehr als 80 Gew.%, insbesondere mehr als 90 Gew,% eines Co(III)-]Phthalocyanin der Fonnel I 
mit einem axialen Substituenten R\ und einem axialen Liganden R^, wobei fiir CN, SCM, 
Halogen, Alkoxy, Aryloxy , Arylthio oder Alkylthio steht, und 

R^ fiir keinen Liganden od&r ftSr NR^^R^^*^ OR^V\ SR^^^oder fOr ein Isonitril der 

. Q_© 
Fonnel 1C=N—R steht 

Bevorzugt ist ein weiterer Teil der Mischung ein von der Formel I verschiedenes Phthalocyanin. 
Insbesondere ist dies ein Phthalocyanin der Formel n. 



I 



' )® Pc[R'] [RI [R'] [R'] Ka^® 

w X y 2 



(H) 

wobei r1, r3, R'*, R^, R^ w, X, y, z und CoPc die obige Bedeutung besitzen und 

Kat+ fur Lithiumkation, Natriumkation, Kaliumkation, Tetrabutylammoniumkation, Tetra- 
propylanrnioniumkation, Tetraethylammoniumkation, Tetramethylammoniunilcation, Tri- 
ethyloxoniumkation, Triphenylcarbonikumkation, Diphenyliodoniunikation, N-Ethyl- 
pyridiniumkation ocjer Ferrocenkation steht. 

Besonders bevorzugt besitzt die Mischung 0 bis 50 Gew.% des Farbstoffes der Formel (Q), insbe- 
sondere 0 bis 20% vorzugsweise weniger als 10 Gew.%. 

Besonders bevorzugt stellen mehr als 95 Gew.%, insbesondere mehr als 98 Gew.% der Mischung 
die beiden Farbstoffe I und H. 

Besonders bevorzugt enthait die mit Licht beschreibbare Informationsschicht als lichtabsorbiende 
Verbindungen neben einer wie oben beschriebenen Co(lII)-Phthalocyaiiin-Verbindung, insbe- 
sondere eine der Formel I zusatzlich noch wenigstens ein anderes gegebenenfalls substituiertes 
Phthalocyanin mit oder ohne Zentralatom. Als Zentralatom kommt dafiir beispielsweise eines aus 
der Gruppe Si, Zn, Al, Cu, Pd, R, Au und Ag, insbesondere Cu und Pd in Frage. 

Die Erfindung betrifft auch Mischungen enthaltend: 

a) ein Co(III)-Phthalocyanin der Formel I mit einem axialen Substituenten R^ und einem 
axialen Liganden R^, 



^ vcm 
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b) ein voo a) verschiedenes Phtiialocyaniii, insbesondere ein von Co-freies Phthalocyanin 

FQr die Konqxmenten a) und b) kommen bevorzugt die jeweils oben angegebenen bevorzAigten 
Ausfillirungsformen in Frage. 

Besonders bevorzugt sind als Komponente b) beispielsweise die am DE-A 19 925 712 bekamten 
sulfonamidsubstituierten Cu-Phthalocyanine. Besonders bevorzugt sind solche der Formel m 

CuPc<^ (ni), 
(SOgH)^ 

worin 

CuPc fur einen Kupferphthalocyaiiin-Rest steht, 

A fur ein gegebenenfalls substituiertes geradkettiges oder verzweigtes Q-Cg-Alkylen 

wie z.B..Ethylen, Propylen, Butylen, Pentylen, Hexylen steht, 

und R^^ unabhangig voneinander fOr WassarstofiF oder jeweils gegebenenfalls substituiertes 
geradkettiges odcar verzweigtes Ci-Ce-Alkyl wie z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, 
Pentyl, Hexyl, insbesondere ftir substituiertes Ci-Ce-Hydroxyalkyl sowie fiir un- 
substituiertes CrCe-Alkyl stehen, 

Oder R^ und R^^ zusammen mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen 
heterocyclischen 5- oder 6-Ring bilden, der gegebenenfalls ein weiteres Hetero- 
atom, Z.B. S, N oder O enthalt, 

X ftir 2,0 bis 4,0 steht, 

y ffir Obis 1,5 steht und 

die Summe von x land y 2,0 bis 4,0, bevorzugt 2,5 bis 4,0 betragt. 

Besonders bevorzugt eignen sich als Mischungskomponente c) solche Verbindungen der Fonnel 
(HI), die der Formel (Ula) entsprechen 

CuPc - [S02NH-CH2CH2CH2N(CH2)3 (Hla), 



worin 
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Als weitere bevorzugte zusatzliche lichtabsorbierende Verbindungen eignen sich die Sulfonamid- 
bzw. Amido-substituierten Phtiialocyanine wie sie beispielsweise aus EP-A-519 395 bekannt sind. 

Bevorzugt betrSgt im Falle von Mischungen vCTSchiedener lichtabsorbierender Verbindungen der 
AnteU der Verbindungen der Formel (T) davon 10 bis 90 Gew.-%. 

Besonders bevorzugt ist eine Mischung der Formeln (I) und (IE) in einem Gewichtsverhaltnis von 
10:90 bis 90:10, bevorzugt 20:80 bis 80:20, besonders bevorzugt von 40:60 bis 60:40. 

Die Infonnationsschicht kann neben der lichtabsorbierenden Verbindung noch Binder, Netzmittel, 
Stabilisatoren, Verdifamer und Sensibilisatoren sowie weitere Bestandteile enthalten. • 

Die Substrate konnen aus optisch transparenten Kunststoffen hergestellt sein, die, wenn not- 
wendig, eine Oberflachenbehandlung erfahren haben. Bevorzugte Kunststofife sind Polycarbonate 
und Polyacrylate, sowie Polycycloolefine Oder Polyolefine. 

Die Reflektionsschicht kann aus jedem Metall bz>y. Metallegierung, die i&licherweise fur be- 
schreibbare optische Datentrager benutzt werden, hergestellt sein. Geeignete Metalle bzw. 
Metallegierungen konnen aufgedampft .und gesputtert werden und enthalten z.B. Gold, Silber, 
Kupfer, Aluminium imd deren Legierungen untereinander oder nut anderen Metallen. 

Die mogliche Schutzschicht iiber der Reflektionsschicht kaim aus UV-hartendenen Acrylaten be- 
stehen. 

Eine mSgliche Zwischenschicht, die die Reflektionsschicht beispielsweise vor Oxidation schiitzt, 
kann ebenfalls vorhanden sein. 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemaBen optischen 
Datenspeicher, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Co(III)-Phthalocyanin, wobei das Co- 
Metallzentrum einen axialen Substituenten r1 und einen axialen koordiniert gebundenen Li'ganden 
R^ tragt, wobei r1 ffir CN, SCN, Halogen, insbesondere CI, Br oder F, Alkoxy, Aryloxy, Arylthio 
Oder Alkylthio steht, und R^ fiir keinen Liganden oder flJr gegebenenfalls substituiertes Amin, 
Wasser, Alkohol, HjS, Thioalkohol oder ffir era Isonitril steht, als lichtabsorbierende Verbindung 
auf das Substrat des optischen Datentrtgers auftragt. 



Bevorzugt ist em Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemaBen optischen Datentrager, das da- 
durch gekennzeichnet ist, dass man auf ein transparentes Substrat, die mit Licht beschreibbare 
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loformationsschicht durch Beschichten mit wenigstens einem Co-Phthalocyaninkomplex der 
Formel I, gegebenenfells in Kombination mit anderen lichtabsorbierenden Verbindungen, insbe- 
sondere solche der Komponente b), geeigneten Bindem, Additiven und Losungsmitteln aufbringt 
und weiter gegebenenfalls mit einer Reflexionsschicht, gegebenenfalls weiteren Zwischen- 
schichteri imd gegebenenfalls einer Schutzschicht versieht. 

Die Beschichtung des Substrates mit der lichtabsorbierenden Verbindung der Formel I gegebenen- 
falls in Kombination mit weiteren Farbstofifen, Bindem und/oder L5sungsmitteln erfolgt vorzugs- 
weise durch Spin Coating Oder Sputtem. 

Fur das Coating wird die lichtabsorbierende Verbindung insbesondere die der Formel I vorzugs- 
weise mit oder ohne Additive iii einem geeigneten Ldsungsmittel dder Losungsmittelgemisch ge- 
I6st, so dass die Verbindung, insbesondere die der Formel I 100 oder weniger, beispielsweise 10 
bis 20 Gewichtsanteile auf 100 Gewichtsanteile Ldsungsmittel ausmacht Die beschreibbare 
Informationsschicht wird danach vorzugsweise .bei rediiziertem Druck durch Sputtem oder Auf- 
dampfeh . metalhsiert (Reflexionsschicht) und eventuell anschlieBend " mit einem Schutzlack 
(Schutzschicht) oder einem weiteren Substrat oder einer Abdeckschicht versehen. Mehrschichtige 
Anordnimgen mit teiltransparenter Reflektionsschicht sind auch moglich. 

Losungsmittel bzw. LOsungsmittelgemische fOr das Beschichten der lichtabsorbierenden Ver- 
bindungen dear Formel I oder ihrer Mischungen mit Additiven imd/oder Bindemittehi sowie 
anderen lichtabsorbierenden Verbindungen werden einerseits nach ihrem L5sungsverm5gen fur 
die lichtabsorbierende Verbindung, insbesondere die der Formel I. und die anderen Zusatze und 
andererseits nach einem minimalen Einfluss auf das Substrat ausgewMhlt. Geeignete LSsungs- 
mittel, die einen geringen Einfluss auf das Substrat haben, sind beispielsweise Alkohole, Ether, 
Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Alkoxyalkohole, Ketone. Beispiele solcher 
L6sungsmittel sind Methanol, Ethanol, Propapol, 2,2,3,3.Tetrafluorpropanol, Butanpl, insbe- 
sondere 1-Butanol, Nonanol, insbesondere 1-Nonanol, Diacetonalkohol, Benzylalkohol, Tetra- 
chloroethan, Dichlormethan, Diethylether, Dipropyletber, Dibutylether, Methyl-tert.-butylether, 
Methoxyethanol, Ethoxyethanol, l-Mefhyl-2-propanol, Methylethylketon, 4-Hydroxy-'4-methyl-2- 
pentanon, Hexan, Cyclohexan, Efhylcyclohexan, Octan, Benzol, Toluol, Xylol. Bevorzugte 
LSsungsmittel sind Kohlenwasserstoffe und Alkohole, da sie den geringsten Einfluss auf das 
Substrat austtben, Besonders bevorzugt sind Propanol, 2,2,3,3-Tetrafluorpropanol, Butanol und 
Mischungen von diesen Alkoholen mit Diacetonalkohol oder Nonanol, insbesondere 1 -Nonanol, 
besonders bevorzugt Propanol/Diacetonalkohol 80-100%/0-20%. 



wo 2004/046253 ~ pSeP2003/0 12280 

■ - 14 . 

Geeignete Additive fur die beschreibbare Informationsschicht sind Stabilisatoren, Netzmittel, 
Binder, Verdiiimer und Sensibilisatoren. 

Die lichtabsorbierende Verbindung soUte vorzugsweise fhennisch verSnderbar sein. Vorzugsweise 
effolgt die thennische VerSnderung bei einer Temperatur <600**C. Eine solche Veranderung kann 
beispielsweise eine Zersetzung oder chemische Veranderung des chromophoren Zentrums der 
lichtabsorbierenden V«:bindung sein. 

Der optische Datenspeicher "kann neben der Informationsschicht weitere Schichten wie Metall- 
schichten, dielektrische" Schichten sowie Schutzschichten tragen. Metalle und dielektrische 
Schichten dienen u. a. zur Einstellung der Reflektivitat und des Warmehaushalts. Metalle konnen 
je nach LaserwellenlSnge Gold, Silber, Aluniiniuni u.a. sein/ Dielektrische Schichten sind bei- 
spielsweise Siliziumdipxid und Siliciumnitrid. Schutzschichten sind, beispielsweise photohartbare 
Lacke, (drucksensitiye) Kleberschichten und Schutzfolira. 

Drucksensitive Kleberschichten bestehen hauptsachlich aus AcrylMebem. Nitto Denko DA-8320 
Oder DA-8310, in Patent JP-A 11-273147 offengelegt, k5nnen beispielsweise fur diesen Zweck 
verwendet werden. 

Der optische Datentrager weist beispielsweise folgenden Schichtaufbau auf (vgl. Fig. 1): ein trans- 
parentes Substrat (1), gegebenenfalls eine Schutzschicht (2), eine Informationsschicht (3), gege- 
benenfalls eine Schutzschicht (4), gegebenenfalls eine Kleberschicht (5), eine Abdeckschicht (6). 

Vorzugsweise kann der Aufbau des optischen Datentragers: 

ein vorzugsweise transparentes' Substrat (1) enthalten, auf dessen Oberflache mindestens 
eine mit Licht beschreibbare Informationsschicht (3), die nait Licht, vorzugsweise Laser- 
licht beschrieben werden kann, gegebenenfalls eine Schutzschicht (4), gegebenrafalls eine 
Kleberschicht (5), und eine transparente Abdeckschicht (6) aufgebracht sind. 

ein vorzugsweise transparentes Substrat (1) enthalten, auf dessen Oberflache eine Schutz- 
schicht (2), mindestens eine mit Licht, vorzugsweise Laserlicht beschreibbare 
Informationsschicht (3), gegebenenfalls eine Kleberschicht (5), imd eine transparente Ab- 
deckschicht (6) aufgebracht sind. 

ein vorzugsweise transparentes Substrat (1) enthalten, auf dessen Oberflache gege- 
benenfalls eine Schutzschicht (2), mindestens eine mit Licht, vorzugsweise Laserlicht be- 
schreibbare Informationsschicht (3), gegebenenfalls eine Schutzschicht (4), gegebenenfalls 
eine Kleberschicht (5), und eine transparente Abdeckschicht (6) aufgebracht sind. 
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ein vorzugsweise transparentes Substrat (1) enthalten, auf dessen Oberflache mindestens 
eine mit Licht, vorzugsweise Laserlicht beschreibbare Informationsschicht (3), gege- 
benenfalls eine Kleberschicht (5), uiid eine. transparente Abdeckschicht (6) aufgebracht 
sind. 

Altemativ weist 6sx optische Datentrtger beispielsweise folgenden Schichtaufbau auf (vgl. Fig. 2): 
ein Vofzugsweise transparentes- Substrat (11), eine Informationsschicht (12), gegebenenfalls eine 
Reflexionsschicht (13), gegebenenfialls eine Kleberschicht (14), ein weiteres vorzugsweise trans- 
parentes Substrat (15). - * 

Altemativ weist der optische DatentrSger beispielsweise folgenden Schichtatifbau auf (vgl. Fig. 3): 
ein vorzugsweise transparentes Substrat (21), eine Informationsschicht (22), gegebenenfalls eine 
Reflexionsschicht (23),'eine Schutzschicht (24). 

Die Erfindung betrifft weiterhin mit blauem, rotem oder infrarotem Licht, insbesondere Laserlicht, 
insbesondere infrarotem Laserlicht beschriebene erfindungsgemafie optische DatentrEger. 

Die folgenden Beispiele verdeutlichen den Gegenstand der Erfindung. 
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Die folgenden praparativen Beispiele zeigen die Herstellung der erfmdungsgemaB zu ver- 
wendmden Farbstoffe. 

Beispiel 1 

1 13 g Te1ra-(2,4-dimethyl-3-pentoxy)-kobaltphthalocyanin (Isomerengeinisch) werden mit 15.63 g 
KCN in 1 1 NMP uber Nacht bei Raumtemperatur (RT) verruhrt..Daim werden 162 g Silica Gel zu- 
gegeben, Ih nachgeruhrt und abgesaugt. Die NMP-Losimg wird langsam in eine Mischung von 
810 g NaCl mit 2.5 1 Wasser und Eis getropft. Nach 2 h Riihren bei RT wird abgesaugt und die 
Paste 1 h bei 40''C in Wasser/Methanol 1:1 ausgeruhrt. Nach dem Abkiihlen wird abgesaugt und 
bei 30°C im Vakuum getrocknet. Ausbeute: 100.6 g Farbstoff der Formel: 




HQH 



Isomerengemisch 708 nm (NMP) 
Beispiel 2 

80 g Tetra-(2,4-diniethyl-3-pentoxy)-kobaltphthalocyaiun (Isomerengemisch) werden mit 14.6 g 
KCN in 800 vol Propanol unter Durchleiten von Luft fiber Nacht bei RT verriihrt. Dam werden 
162 g Silica Gel zugegeben> Ih nachgeruhrt und abgesaugt. Die Propanol-LOsung wird mit 320 ml 
NMP versetzt, das Propanol wird abdestilliert und die verbleibende NMP-L6sung langsam in eine 
'Mischung von 150 g NaCl mit 1.5 1 Wasser und Eis getropft. Nach 1 h Rijhren bei RT wird 
abgesaugt und die Paste 1 1 Wasser/Methanol Irlgewaschen. Die Paste wird in 1 1 Wasser ausge- 
rOhrt, emeut abgesaugt imd bei 40°C im Vakuum getrocknet. Ausbeute: 60.6 g Farbstoff der 
Formel: 
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Isomerengemisch Xaaa 707nm(NMP) 
Beispiel 3 

5 120 g Tetra<2-ethylhexoxy)-kobaatphtiialocyanin (Isomerengemisch) werden mit 15 g KCN in 1 1 
NMP bei RT verrQhrt. Dann werden 162 g SiUca Gel zugegeben, Ih nachgeriihrt und abgesaugt. 
Die NMP-L5sung wird langsam in eiiie Mischung von 6500 g NaCI mit 2 } Wasser und Eis ge- 
tropft. Nach 2 fi bei RT wird abgesaugt und die Paste 1 h bei 40°C in Wasser/Methanol 1 : 1 ausge- 
rOhrt. Nach dem AbkOhlen wird abgesaugt und bei SO^C im Vakuum gefrocknet Ausbeute: 105 g 
10 Farbstoff der Formel: 
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Isomerengemisch Xnax 705inn(NMP) 
Beispiel 4 (Bei^iel fur CD-R-Dye) 

Bei Raumtemperatur wurde der Farbstoff aus Beispiel 2 in Losimg gebracht. Die Losungs- 
5 konzentxation betrug 20 g Farbstoff pro Liter Losungsmittel. Das Losiingsmittel bestand dabei axis 
97 Masse-% 1-Propanol und 3 Masse-% 1-NonanoL Diese Losung wurde mittels Spin Coating auf 
ein pregrooved Polycarbonat-Substrat appliziert. Das pregrooved Polycarbonat-Substrat wurde 
mittels Spritzguss als Disk hergestellt. Die Dimensionen der Disk entsprachen denen, die liblicher- 
weise fOr CD-R verwendet werden. Die Groove-Tiefe und -Breite betrugen 200 nm bzw. 730 nm. 
10 Die Disk mit der Farbschicht als Informationstrager wurde mit 100 nm Silber bedampfl. An- 
schlieBend wurde ein UV-hartbarer Acryllack durch Spin Coating appliziert und mittels UV- 
Lampe ausgehartet 

Die so fertiggestellte Disk wurde in einem CD-R Testlaufwerk (Plustec OMT 2000x4), das einen 
Diodenlaser der Wellenlange X = 787 mn besitzt, vermessen. Dabei wurde besonderes Augenmerk 
15 auf das Spurfolge-Signal PPb und die Reflektivitat im Groove Rgb gelegt, da diese beiden Signale 
entscheidend sind, damit die Disk in einem Brenner uberhaupt angenonmien wird. Man erhielt 
dafiir folgencje Messwerte: PPb = 0,089; Rgb = 0,754. 
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Beispiel 5 --10 



Analog zu Beispiel 4 wurden folgende Disks prtpariert und vennessen: 



Beispiel 


Losungs- 
konz. 
(g/1) 


LSsungs- 
Mittel 


Zusammensetzung 
des LSsungsmittels - 
(]\ia8se-%) 


PPb 


Rgb 


5 


30 


1-Butanol/ 
1-Nonanol 


97/3 


.0,108 


0,731 


6 


20 


1-Prqpanol/ 
Diacetonalkohol 


97/3 


0,122 


0,651 


7 


30 


1-Butanol/ 
Diacetonalkohol 


97/3 


0,155 


0,674 


8 


30 


1-Butanol/ 
Diacetonalkohol 


95/5 


0,141 


0,706 


9 


20 


1-Propanol/ 
Diacetonalkohol 


95/5 


0,114 


0,689 


10 


20 


1-Propanol/ 
Diacetonalkohol 


97/3 


0,118 


0,706 
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Patentansprfiche 

1, Optische Datentrager, die in ihrer Informationsschicht wenigstens eine lichtabsorbierende 
Verbinduhg enthalten die ein Co(III)-Phthalocyaiun ist, wobei das Co-Metallzentrum 
einen axialen Substituenten und einen axialen koordinativ gebxmdenen Liganden 
iragt, wobei r1 fiir CN, SCN, Halogen, insbesondere CI, Br oder F, Alkoxyi Aiyloxy, 
Aiyltbio Oder All<ylthio steht, und R^ fiSr keinen Liganden oder flir gegebenenfalls sub- 
stituiertes Amin, Wasser, Alkohol, H2S, Thioalkohol oder Sir ein Isonitril steht 

2. Optischer Datentrager enthaltend als lichtabsorbierende Verbindung ein Phthalocyanin 
der allgemeinen Formel I 

f . 

Co Pc[R^ [R1 [R^ [R^] 
! w X y 2 

R^ 



worm 



CoPc flir Kobalt-CCDD-Phthalocyanin steht,. wobei r1 ein axialer Substituent und R^ 
axialer koordinativ gebundener Ligan^ und die Reste R^ bis R^ Substituenten des 
Phthalocyanins entsprechen, worin 

R^ fur CN, SCN, Halogen, Alkoxy, Aiyloxy , Axyltibdo oder Alkylthio steht, 

R^ ftSr keinen Liganden oder fur NR"R^«R^^ OR^^", SR^ V^oder ftir ein Isonitril 

der Formel ICrzN — R steht, 

R^ R"^, R^ und R^ unabhangig voneinander fur Halogen, Cyano, Nitro, Alkyl, Aryl, Alkyl- 
amino, Dialkylamino, Alkoxy, Aiyloxy, Arylthio, Alkylthio, SO3H, SO2NRV 
CO2RI2, CONR7r8, NH.COR12 oder einen Rest -(B)jn-D stehen, 

B • ein Bnickenghed aus der Gruppe direkte Bindung, CH2, CO, CH(Alkyl), 
C(Alkyl)2, NH, S, O oder -CH=CH- bedeutet, wobei (B)^ eine chemisch sinn- 
voUe Kombination von Briickenghedeni B bedeutet und m fur 1 bis 10 steht, vor- 
zugsweise ist m = 1, 



D fOr den monovalenten Rest eines Redoxsystems d&c Formel 
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X^-^CH=Ch)ky^ (Red) 



Oder 



xizitCH-CHl^ZIY^— (Ox) 

Oder fOr einen Metallocenylrest oder Metallocenylcarbonykest steht, wobei als 
Metallzentrum Titan, Mangan, Eisen, Ruthenium oder Osmium in Frage kommt, 

Xl und xmabhSngig voneinander ftir NR'R", OR" oder SR" steht, 

yl fur MR', O Oder S steht, 

fiir MR' steht, 

n fiir 1 bis 10 steht und 

R' und R" unabhSngig voneinander fiir Wasserstoff, Alkyl, Cycloalkyl, Aryl oder Hetaiyl 
stehen oder eine direkte Bindung oder eine Brttcke zu einem der C-Atome der 



-f CH=CH^ b^. =f CH-CH^ Kette 



bilden. 



w, X, y imd z unabhangig voneinander fiir 0 bis 4 stehen und w+x+y+z < 12 sind, 
R fiir Alkyl Oder Aryl steht 

R*^ und R^ unabhangig voneinander flir Wasserstojff, Alkyl, Aryl oder R^ und R* gemein- 
sam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen heterocyclischen 5-, 6- oder 
7-gliedrigen Ring bilden, gegebenenfalls unter Beteiligung weiterer Heteroatome, 
insbesondere aus der Gruppe O, N und S,* wobei ^fRV insbesondere fiir 
Pyrrolidino, Piperidino oder Morpholino steht, und 

R^^und R" unabhangig voneinander fiir Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder R^^ undR" gemein- 
sam mit dem O- oder S-Atom, an das sie gebunden sind, einen aromatischen, 
quasi-aromatischen, teil- oder perhydrierten heterocyclischen 5-, 6- oder 7- 
gliedrigen Ring bilden, gegebenenfalls unter Beteiligung weiterer Heteroatome, 
insbesondere aizs der Gruppe O, N und S, stehen 

R" fiir Alkyl, Aryl, Hetaryl oder Wasserstoff steht 
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R", R" und R" unabhangig voneinander ftir Wasserstoff, Alkyl, Aiyl, Hetaiyl oder NR" 
R" R^' fOr einen aromatischen, quasi-aromatischen, teil- oder perhydrierten 
heterocyclischen 5-, 6- oder 7-gliedrigen Ring stehen, gegebenenfalls unter Be- 
teiligung weiterer Heteroatome, insbesondere aus der Gruppe O, N und S. 

Optischer Datentrager gemifi Anspruch 2, dadurch gekeraiiseichnet, dass in der mit Licht 
beschreibbaren Infonnatiansschicht wenigstens ein Co-Phthalocyanin der Fonnel I ent- 
• halten ist, worm fiir die Reste R' bis R', R, R', R", r"* bis R'^md R" bis R": 

Substituenten mit der Bezeichnung „Alkyl" C,-C,6-A]kyl, insbesondere C-Cg-Alkyl 
bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Qdor, Brom, Fluor, Hydroxy, Cyano 
und/oder Ci-Ce-Alkoxy substituiert sind, 

die Substituenten mit der Bezeichnung „Alkoxy" Ci-C,6-Alkoxy, insbesondere Ci-Cs- 
Alkoxy bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, Brom, Fluor, Hydroxy, 
Cyano und/oder Q-Ce-AllQrl substituiert sind, 

Substituenten mit der Bezeichnung „Cycloalkyl" vprzugsweise C4-C8-Cycloalkyl, 
insbesondere Cj bis Ce-Cycloallcyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie 
Chlor, Brom oder Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder Ci-Cg-Alkyl substituiert sind, 

Substituenten mit der Bezeichnung „Alkenyl" vorzugsweise Cfi-Cg-Alkenyl bedeuten, die 
gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor, Brom oder Fluor, Hydroxy, Cyano und/oder C,- 
Cfi-Alkyl substituiart sind, insbesondere bedeutet Alkenyl Allyl, 

Substituenten mit der Bedeutung ,JHetaiyr vorzugsweise fiir heterocycUsche Reste mit 5- 
bis 7-gliedrigen Ringen, die vorzugsweise Heteroatome aus der Gruppe N, S und/oder O 
enfhalten und gegebenenfalls mit aromatischen Ringen aneljiert sind oder gegebenenfalls 
weitere Substituenten tragen beispielsweise Halogen, Hydroxy, Cyano und/oder Alkyl, 
wobei besonders bevorzugt sind: Pyridyl, Furyl, Thienyl, Oxazolyl, Thiazolyl, Imidazolyl, 
Chinolyl, Benzoxazolyl, Benzthiazolyl und Benzimidazolyl, 

die Substituenten mit der Bezeichnung „Aiyl" Cfi-Cio-Aryl, vorzugsweise Phenyl oder 
Naphthyl bedeuten, die gegebenenfalls durch Halogen, wie F, d. Hydroxy, Ci-Ce-Alkyl, 
Ci-Ce-Alkoxy, NO2 und/oder CN substituiert sind. 



4. 



Optische Datentrager gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Co-Phthalo- 
cyanin der Formel la entspricht 
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aa) 



Halogen 



fur Chlor, Brom oder Fluor steht. 



Alkoxy fiir Ci-Cg-Alkoxy steht, das gegebenenfalls substituiert ist, und a eine Zahl 

von 0 bis 4, b eine Zahl von 0 bis 10, c eine Zahl von 0 bis 8 bedeutet, 
• wobei die Sunune aus a, b und c < 12 ist und 



R , R , R , R. , und CoPc die in Spruch 2 angegebene Bedeutung besitzen. 

Optische Datentrager gemtB Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der mit Licht 
beschreibbaren Infonnationsschicht wenigstens ein Co^Phthalocyanin der Fonnel I eat- 
halten ist, worin 

R^, R^ R^ und R^ unabhangig voneinander fiir Chlor, Fluor, Brom, lod, Cyano, Methyl, 
. Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, tert. Amyl, Hydroxy- 
ethyl, 3-Dimethylaniinopropyl, 3-Diethylaminopropyl, Phenyl, p-tert.-Butyl- 
phenyl, p-Methoxyphenyl, Isopropylphenyl, Trifluormethylphenyl, Naphfhyl, 
Methylanaino, Ethylamino, Propylamine, Isopropylamino, Butylamino, Isobutyl- 
amino, tert. Butylamino, Pentylamino, tert. Amylamino, Benzylamino, Methyl- 
phenylhexylamino, Hydroxyethylamino, Aminopropylamino, Aminoethylamino, 
3-Dimethylaminopropylamino, 3-Diethylaminopropylamino, Diethylaminoethyl- 
amino, Dibutylaminopropylanmio, Morpholinopropylamino, Piperidinopropyl- 
amino, PyrroUdinoprppylamino, Pyrrolidonopropylamino, 3-(Methyl"Hydroxy- 
ethylamino)propylamino, Methoxyethylamino, Ethoxyethylamino, Methoxy- 
propylamino, Ethoxypropylamino, Methoxyethoxypropylamino, 3-(2-Ethylhexyl- 
oxy)propylamino, Isopropyloxypropylamino, Dimethylamino, Diethylamino, 
Diefhanolamind, Dipropylamino, Diisopropylamino, Dibutylamino, Diisobutyl- 
amino, Di-tert. butylamino, Dipentylamino, Di-tert. amylamino, Bis(2-Ethyl- 
hexyl)amino, Bis(aminopropyl)amino, Bis(aminoethyl)amino, Bis(3-Dimethyl- 
aminopropyl)amino, Bis(3-diefhylaminopropyl)amino, Bis(diethylaminoethyl)- 
amino, Bis(dibutylaminpropyl)amino, Di(morpholinopropyl)amino, Di(piperidino- 
propyl)amino, Di(pyrrolidinopropyl)amino, Di(pyrrohdonopropyl)amino, Bis(3- 
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(methyl-hydroxyethylanuno)propyl)amiiio, Dimethoxyethylamino, DietJioxyethyl- 
amino, Dimethoxypropylamino, Diethoxypropylamino," Di(metlioxyethoxyethyl)- 
• amino, Di(methoxyethoxypropyl)ammo, Bis(3-(2-Ethylhexyloxy)propyl)ainino, 
Di(isopropyloxyisopropyl)ainmo, Methoxy, Ethoxy, Propyloxy, Isopropyloxy, 
Butyloxy, Isobutyloxy, tert.- Butyloxy, Pentyloxy, tert. Amyloxy, Methoxyefhoxy, 
Ethoxyethoxy, Methoxypropyloxy, Ethoxypropyloxy, Metiboxyethoxypropyloxy, 
3-(2-Ethylhexylpxy)propyloxy, Phenyl, Methylfhio, Ethylthio, Propylthio, Iso- 
. propylthio, Butylthio, Isobutylthio, tert.-Butylthio, Pentylthio, tert.-Afliylthio, 
Methoxyphenyl, Trifluonnefhylphenyl, Naphthyl, COjR", CONR'R', NH-COR", 
SO3H, SOaNR'R" Oder fiir einen Rest der Fennel 




worm 



(B): 



fQr — C— O — , -CH2-O- . -CjH^-O- . -CH(CH3)0- 

in * * • . 

. — Jj — OCHj- Oder — jj — OC^H^ steht, 

O O 

wobei der Stem (*), die AnknOpfuhg mit dem 5-Ring anzeigt, 

w, X, y und z unabhangig voneinander fiir 0 bis 4 stehen imd w+x+y+z < 12 sind, 

NR'r' fQr Amino, Methylamino, Ethylamino, Propylamino, Isopropylamino, Butylamino,. 
Isobutylamino, tert. Butylamino, Pentylamino, tert. Amylamino, Benzylamino, 
Mefhylphenylhexylamino, 2-Ethyl-l-hexylamino, Hydroxyethylamino, . Amino- 
propylamino, Aminoethylamino, 3-Dimethylaminopropylaniiao, 3-Diethylamino- 
propylamino, Morpholinopropylamiiio, Piperidinopropylamino, Pyrrolidino- 
propylamino, Pyrrolidonopropylamino, 3-(Methyl-Hydroxyethylamino)propyl- 
amino, Methoxyethylamino, Ethoxyethylamino, Methoxypropylamino, Ethoxy- 
propylanjino, Methoxyethoxypropylamino, 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamino, Iso- 
propyloxyisopropylamino, Dimethylamino, Diethylamino, Dipropyiamino, Diiso- 
propylamino, Dibutylamino, Diisobutylamino, Di-tert, butylamino, Dipentyl- 
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amino, Di-tert. amylamino, Bis(2-Ethylhexyl)amino, Dihydroxyethylamino, Bis- 
(anmiopropyl)atnino, Bis(ainmoethyl)aniino, Bis(3-dimethylaminopropyl)ammo, 
Bis(3-diethylaininopropyl)amino, Di(morpholinopropyl)ainino, Di(piperi(iino- 
propyl)amiiio, Di(pyn-oli(imopropyl)amino, Di(pyrrolidonopropyl)ainino, Bis(3. 
5 (Methyl-Hydroxyethylaiiiino)propyl)ainm Dimethoxyethylamino, Diethoxy- 

efhylamino, Dimethoxypropylamino, Diethoxypropylamino, Di(methoxyefhoxy- 
propyl)amino, Bis(3-(2-Ethymexyloxy)propyl)ainino, Di(isopropyloxyisopropyl)- 
amino, Anilino, p-Toluidino, p-tert. Butylanilino, p-Anisidino, Isopropylanilino, 
Naphthylamino stehen oder NR'^R* stehen, insbesondere fOr Pyirolidino, 
10 Piperidino, Piperazino Oder MorpholiBO stehen, 

R'^ fur Wa.sserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert.-Butyl, 
Pentyl, tert.-Amyl, Phenyl, p-tert. -Butylphenyl, p«Methoxyphenyl, Isopropyl- 
phenyl, p-Trifluormethylphenyl, -Cyanophenyl, Naphthyl, 4-Pyridmyl, 2-Pyridinyl, 
2-Chinolinyl, 2-Pyrrolyl oder 2-Indolyl steht, 

1^ NR^^R"R^^ fOr Ammoniak, Methylamin, Ethylamin, Propylamin, Isopropylamin, Butyl- 

amin, Isobutylamin, tert. Butylamin, Pentylamin, tert. Amylamin, Ben2ylamm, 
Methylphenylhexylamin, 2-EthyH.hexylaniin, Hydroxyethylamin, Aminopropyl- 
amin, Aminoethylamin, 3-Diinethylaminopropylainin, 3-Diethylaininopropylanim, 
Morpholinopropylamin, Piperidinopropylamin, Pyrrolidinopropylamin, Pyiroli- 

20 donopropylamin, 3-(Methyl-Hydroxyethylammo)propylamin, Methoxyethylamin, 

Ethoxyethylamino, Methoxypropylamin, Ethoxypropylamin, Methoxyethoxy- 
propylamin, 3-(2-Ethylhexyloxy)propylainin, Isopropyloxyisopropylamin, Di- 
methylamin, Diethylamin, Dipropylamin, Diisopropylamin, Dibutylamin, Diiso- 
butylamin, Di-tert. butylamin, Dipentylamin, Di-tert. Amylamin, Bis(2-Ethyl- 

2^ hexyl)amin, Dihydroxyethylamin, Bis(aminopropyl)amin, Bis(aminoethyl)aniin, ' 

Bis(3-Dimethylaminopropyl)amin, Bis(3-Diethylaminopropyl)amin, Di(morpho- 
linopropyl)amin, DiCpiperidinopropyOamin, Di(pyrrolidinopropyl)amin, Di- 
(pyrrolidonopropyl)amin, Bis(3-(Methyl-HydroxyethyIamino)propyl)amin, Di- 
methoxyethylamin, Diefhoxyethylamin, Dimethoxypropylamin, Diethoxypropyl- 

30 amin, Di(mefhoxyethoxypropyl)amin, Bis(3-(2-Ethylhexyloxy)propyl)amino, Di- 

(is6propyloxyis6propyl)amin, Trimethylamin, Triethylamin, Tripropylamin, Tri- 
isopropylamin, Tributylamin, Triisobutylamin, Tri-tert. butylamin, Tripentylamin, 
Tri-tert. Amylamin, Tris(2-Ethylhexyl)amin, Trihydroxyethylamin, Tris(amino- 
propyl)amin, Tris(aminoethyl)amin, Tris(3-Dimetiiylaiiiinopropyl)amin, Tris(3- 
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Diethylaininopropyl)aniin, Tri(morpholinopropyl)ainin, Tri(piperidinopropyl)- 
amin, Tri(pyn*oHdmopropyl)ainm,Tri(pyrrolidonopropyl)ainin Tris(3 -(Methyl- 
Hydroxyethylainiiio)propyl)amin, Triinethoxyethylainin, Triethoxyethylamin, 
Trimethoxypropylamin, Triethoxypropylamin, Tri(metho5qyethoxypropy])amin, 
Tris(3r(2-Ethylhexyloxy)propyl)ainino, Tri(isopropyloxyisopropyl)ainm, Anilin, 
p-Toluidin, p-tert. Butylanilin, p- Anisidin, Isopropylanilin, Naphthylamin Pyridin, 
Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, Triazin, Oxazin, Pyrrol, Pyrazol, Imidazol, 
Chinqlin, Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin oder Moipholin stehen, 

OR^°R" flir Wasser, Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol, Butanol, Isobutanol, tert. 
Butanol, Pentanol, tert. Amylalkohol, 3-(2,4-Diinethyl)-pentanol, Methoxyethanol, 
Ethoxyethanol, Methoxypropanol, Ethoxypropanol, MefhoxyethoXypropanol, 3- 
(2-Ethylhexyloxy)propanol, Diacetonalkohol, Phenol, Tetrahydrofuran, Furan oder 
Oxazol stehen 

SR^V^ fOr Schwefelwasserstoff, Methylthiol, Ethylthiol, Propylthiol, Isopropylthiol, 
Butylthiol, Isobulylthiol, tert. Butylthiol, Pentylthiol, tert. Amylthiol, 3-(2,4- 
Dimethyl)-pCTitylthiol, Methoxyethylthiol, Ethoxyethyltihiol, Methoxypropylthiol, 
Ethoxypropylthiol, Methoxyethoxypropylthiol, 3-(2-Ethylhexyloxy)propylthiol, 
Diacetonathiol, Thiophenol, Tetrahydrothiofuran, Thiofuran oder Oxathiazol 
stehen 

wobei 

die Alkyl-, Alkoxy-, Aryl- und heterocyclischen Reste gegebenenfalls weit^re Reste wie 
Alkyl, Halogen, Hydroxy, ' HydrojQ^alkyl, Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Nitro, 
Cyano, CO-NH2, Alkoxy, Alkoxycarbonyl, Morpholino, Piperidinp, Pyrrolidino, 
Trialkylsilyl, Trialkylsiloxy oder Phenyl tragen konnen, die Alkyl- und/oder Alkoxyreste 
gesattigt, ungesattigt, geradkettig oder verzweigt sein konnen, die Alkylreste teil- oder per- 
halogeniert sein k5imen, die Alkyl- und/oder Alkoxyreste ethoxyliert oder propoxyUert 
Oder silyliert sein kSnnen, benachbarte Alkyl und/oder Alkoxyreste an Aiyl- oder hetero- 
cyclischen Resten gemeinsam eine drei- oder viergliedrige Briicke ausbilden kSnnen. 

6. Optische Datentrager gemafi Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mit Licht be- ' 
schreibbare Informationsschicht zusatzlich ein von (I) verschiedmes metallhaMges oder 
metallfreies Phthalocyanin enthalt, wobei das Zentralatom ausgewahlt wird aus dm 
Gruppen: Si, Zn, Al, Cu, Pd, Pt, Au und Ag, insbesondere Cu oder Pd. 
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7. Qptische Datentrager mit einer beschriebenen Informationsschicht, erhaltlich dadurch, 
dass der optische Datentrager gemafi Anspruch 1 mit Licht einer Wellralange von 700 bis 
830 nm, vorzugsweise von 750 - 800 nm, beschrieben wurde. 

8. Bin Verfahren zur Herstellung der optischen Datenspeicher gemaB Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass man ein Co(III)-Phthalocyanin, wobei das Co-Metallzentrum einen 
axialen Substituenten und einen axialen koordiniert gebimdenen Liganden tragt, 
wobei R^ fiir CN, SCN, Halogen, insbesondere CI, B oder F, Alkoxy, Aryloxy, Arylthio 
Oder Alkyltiiio steht, und r2 fur keinen Liganden oder fur gegebenenfalls substituiertes 
Amin, Wasser, Alkohol, H2S, Thioalkohol oder fiir ein Isonitril steht, als Hcht- 
absorbierende Verbindung auf das Substrat des optischen Datentragers auftragt. 

9. Verwendung von Co-Phthalocyaninen der Formel Q) als lichtabsorbierende Verbindungen 
• in der mit Licht beschreibbarm Liformationsschicht von optischen Datenspeichem. 

1 0. Verbindungen der Formel la 



Co Pc (SOjNR'r^ (Halogen)b^ (Alkoxy)^ 

da) 



R^ 



worm 



Halogen fur Chlor, Brom oder Fluor steht, 

Alkoxy fiir Ci-Cs-Alkoxy steht, das gegebenenfalls substituiert ist, und a eine Zahl 

von 0 bis 4, b eine Zahl von 0 bis 10, c eine Zahl von 0 bis 8 bedeutet, 
wobei die Summe aus a, b und c < 12 ist und 

R^ R^ R', R.* und CoPc die die in Anspruch 2 angegebene Bedeutung besitzen. 

11. Verfahren zur Herstellung der Verbindung gemafi Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass man gegebenenfalls substituentes Co-Phthalocyanin der Formel (Ha) 

CoPC (S02NR'R')a(Halogen)b (Alkoxy)c (Ha) 



oxidiert, anschlieflend mit KatCN, KatSCN, Kathalogenid , Katalkoxy oder Katalkylthio 
umsetzt und gegebenenfaUs weiter mit NR^^R'^R^^ OR^^^', SR'^"oder einem Isonitril 
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der Formel IC=N— R bei 30-100°C umsetzt r17 r18^ r^^, r"^ und R die in 
Anspruch 2 angegebene Bedeutung besitzen und Kat fiir Lithiumkation, Natriumkation, 
Kaliumkation, Tetrabutylammoniiimkation, Tetrapropylammoniunikation, Tetraethyl- 
ammonimnkation, Tetramethylanunomuinkatioii, Triethyloxoniumkation, Triphenyl- 
carbonikumkation, Diphenyliodoniimikation, N-Ethylpyridiniumkation oder Ferrocen- 
kation steht. 

12. Mischungen enlJialtend 

a) ein Co(ni)-Phthalocyanin der Formel I mit einem axialen Substituenten R\ und 
einem axialen Liganden R^, 

c) ein von a) verschiedenes Phfhalocyanin, der Formel n 

• - 

Co® Pc[R^] [R1 [R'J [R^J Kat® 
w X y z 

^ . (H) 

wobei R^ r3, R^, r^, w, x, y, z und CoPc die in Anspruch 2 angegebene Bedeutung 
besitzen und 

Kat+ fur Lithiumkation, Natriumkatipn, Kaliumkation, . Tetrabutylammoniumkation, . 
Tetrapropylammoniumkation, ^ Tetraethylammoniumkatioh, Tetramethyl- 
ammoniumkation, Triethyloxoniumkation, Triphenylcarbonikumkation, Diphenyl- 
iodoniumkation, N-Ethylpyridiniumkation oder Ferrocenkation steht, 

13. Mischung enthaltend wenigstens 50 Gew.% eines Co(III)-Phthalocyanins der Formel I mit 
•einem axialen Substituenten R^ und einem koordinativ gebimdenen Liganden R^, wobei 
R* und R^ die in Anspruch 2 angegebene Bedeutung besitzen. 

14. L6sungen enthaltend Farbstoffe der Formel (I) mit. einem axialen Substituenten R^ und 
einem koordinativ gebundenem Liganden R^ wobei R^ und R^ die in Anspruch 2 ange- 
gebene Bedeutung besitzen oder enthaltend Mischungen nach " Anspruch 12, die als 
Losungsmittel Propanol, 2;2,3,3-Tetrafluorpropanol, Butanol insbesondere 1-Butanol oder 
Mischungen dieser mit Diacetonalkohol oderNonanol, insbesondere 1-Nonanol enthalten, 
vorzugsweise 80 - 100 Gew.-% Propanol, 2,2,3,3-Tetrafluorpropanol und/ oder Butanol 
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\md 0-20 Gew.-% Diacetonalkohol oder Nonanbl, jeweils bezogen auf den Gesamt- 
iSsungsmittelgehalt. 

15. Verfehren gemafi Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtabsorbierende Ver- 
bindung in Fonn einer L6sung mittels Spincoating auf das Substrat aufgetragen wird, wo- 
bei als LSsungsmittel Propanol, 2,2,3,3-Tetrafluorpropaaol, Butanol, insbesondere 1- 
Butanol oder Mischungen dieser mit Diacetonalkohol oder Nonanol, insbesondere 1- 
Nonanol enthalt^, vorzugsweise 80-100 Gew.-% Propanol, 2,2,3,3-Tetrafluorpropanol 
und/oder Butanol und 0-20 Gew.-.% Diacetonalkohol oder Nonanol, jeweils bezogen auf 
den Gesamtl5sungsmittelgehalt verwendet wird. 
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